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La pr£sente invention a pour objet de nouveaux poly meres 
possddant des groupements ammonium quaternises, ainsi que leur pro- 
cede de preparation et leur application corame agents cosm§tiques» 
L* invention a plus pr^cisement pour objet les nouveaux 
5 polym&res constitu§s S base de motifs ricurrents de formule 1 

R* 2 X 6 CH 3 X 6 
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i, i 

1 CH 3 
dans laquelle : 

X represente un anion derive d'un acide organique ou 
mineral ; R' 2 est un radical aliphatique ayant au maximum 20 ato- 
15 mes de carbone ; 

R r ^ est un radical aliphatique, un radical alicyclique 
ou un radical arylaliphatique contenant au maximum 20 et au minx- 
mum 2 atomes de carbone ; ou les restes R f ^ et R' 2 attaches £• un 
meme atome d' azote reprSsentent ensemble, avec celui-ci, un cycle 
20 pouvant contenir un second hSteroatorae autre que l f azote ; 

A repr£seiite un groupement divalent de formule 2 
- <CH 2 ) y - pi - (CH) 2x " - (CH 2 ) t - 

dans laquelle x, y et t sont des nombres entiers pouvant varier de 
25 0 1 11 et tels que la somme (x + y + t) est sup^rieure ou egale S 0 
et inf€rieure 1 18, et E et K repr§sentent un atome d'hydrogdne 
ou un radical aliphatique ayant moins de 18 "atomes de carbone ; 
B represente un groupement divalent de formule 

f 

30 




"CH 2 - (o,m,p) , 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - , - (CH 2 ) n - 0 - (CH 2 ) n - , 

OU - (CH 2 ) V - pH - (CH 2 ) z - <fH - (CH 2 ) U - 
D G 



D et G repr£sentant un atome d'hydrogene ou un radical 
aliphatique ayant moins de 18 atomes de carbone, et v, z et u sont 
des nombres entiers pouvant varier de 0 ft 11, deux d'entre eux 
40 pouvant simultanement etre ggaux h 0, et tels que la somme (v + z 
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+■ u) soit superieure ou Sgale I 1 et inferieure a 18 , tels que 
la somme ^(v + z + u) soit superieure a 1, quand la somme <x + y 
+ t) est egale I 0, et n etant un nombre entier §gal a 2 ou 3, 

Dans ce qui suit, on designera pour siraplifier les po- 
lymeres dont les motifs recurrents repondent a la formule I par 
1 'expression "polymere de formule I". 

Les groupes terminaux des polymeres de formule I va- 
rient notamment avec les proportions des r€actifs de depart, 
lis peuvent etre du type 




ou X B . 

Dans la formule g^n^rale I # X repr§sente notamment 
un anion halogenure (bromure, iodure ou chlorure) , ou un anion 
derive d'autres acides mineraux tels que l T acide phosphorique ou 
l'acide sulfurique, etc...., ou encore un anion derive d'un aci- 
de organique sulfonique ou carboxy lique , notamment un acide al- 
canoique ayant de 2 a 12 atomes de carbone (par exemple l'acide 
acitique) , un acide phinylalcanoique (par exemple l'acide phe- 
nylacetique) , l'acide benzoique, l'acide lactique, l'acide ci- 
trique r ou l'acide paratoludne-sulfonique ; lorsque R'^ represente 
un radical aliphatique, il s'agit notamment d'un radical alkyle 
ou cycloalkyle-alkyle ayant moins de 20 atomes de carbone et 
ayant de preference pas plus de 18 atomes de carbone et notamment 
pas plus de 16 atomes de carbone ; lorsque R'^ represente un 
radical alicyclique il s'agit notamment d'un radical cycloalkyle 
5 5 ou 6 chainons ; lorsque R' ^ represente un radical arylalipha- 
tique, il s'agit notamment d'un radical aralkyle tel qu'un radi- 
cal phenylalkyle dont le groupement alkyle comporte de preference 
de 1 I 3 atomes de carbone ; lorsque le substituant E, K, D ou G 
est un radical aliphatique, il s'agit notamment d'un radical 
alkyle ayant de 1 ^ 17 atomes de carbone et de preference de 1 a 
12 atomes de carbone ; v, z, et u representent de preference des 
nombres pouvant varier de 1 ei 5 deux d'entre eux pouvant en outre 
etre nuls ; x r y et t sont de preference des nombres pouvant 
varier de 0 a 5 ; lorsque B represente un radical xylylidene, il 
peut s'agir du radical o-, m- ou f de preference p-xylylidene. 
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Parmi les polymdres de formule I on citera notamment 
ceux pour lesquels : R*^ est un radical alkyle ayant 2 £ 18 
atomes de carbone et notamment 2 I 16 atomes de carbone, un 
radical benzyle ou un radical cyclohexyle ? R* 2 est un radical 
alkyle ayant 1 I 20 atomes de carbone , et notamment 1 a 8 atomes 
de carbone, les restes R ff ^ et R' 2 representent ensemble notamment 
un radical polymethylene ayant de preference 4 ou 5 atomes de 
carbone ; en outre, le cycle form§ par R* x et R* 2 pent comporter 
\in second het§roatome d'oxygene ou de soufre, et en particulier 
R 1 ^ et R* 2 peuvent representer ensemble le radical divalent 

- (CH 2 ) 2 ~ ° ~~ * CH 2* 2 ~ ? A est 11X1 radical polym§thylene ayant de 
2 § 12 et en particulier de 3 S 10 atomes de carbone r €veiituelle- 
ment ramifi§ par un ou deux substituants alkyle ayant de 1 i. 12 
atomes de carbone ; B est un radical xylylid§ne, ou B est un 
radical polym§thyl§ne ayant de 3 a 10 et en particulier de 3 a 6 
atomes de carbone, £ventuellement ramifi§ par un ou deux substi- 
tuants alkyle ayant de I S 12 atomes de carbone ; et X est un 
atome de chlore, un atome d*iode ou un atome de brome. 

Parmi ces derniers polyradres de formule I, on citera 
plus particuliSrement ceux pour lesquels R 1 ^ est un radiceil 
Sthyle, propyle, butyle, hexyle, octyle, d§cyle,. dodecyle, 
hexad€cyle, cycloh£xyle, ou benzyle ; A est un radical polymg- 
thyl&ne ayant 3, 5, 6, 8, 9 ou 10 atomes de carbone eventuellement 
ramifi£ par un ou deux substituants alkyle ayant de 1 I 12 atomes 
de carbone ; et B est un radical o- ou p-xylylid^ne, ou B est un 
radical polymethylene ayant 3, 4, 5 ou 6 atomes de carbone Even- 
tuellement ramifiS par un ou deux substituants alkyle. ayant de 
1 a 12 atomes de carbone- 

Ii f invention concerne notamment les polym§res de formule 
I dScrits ci-apr£s dans les exemples 1 § 31. 

II convient de remarquer que 1 1 invention s'etend aux 
polymferes de formule I dans lesquels les groupements A, B, R f 1 
ou R f 2 ont plusieurs valeurs diff§rentes dans un meme polymere 
de formule I. De tels polymdres sont obtenus comme il sera indiqui 
ci-aprSs dans la description des procSdSs de preparation des poly- 
meres de formule I. 

L f invention a igalement pour objet un proc£d§ de prepa- 
ration des polym&res de formule I, caract§rise par le fait que : 

a) ou bien on soumet a une reaction de polycondensation 
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une diamine ditertiaire de formule : 




N A N 




et un di-halog§nure de formule X B X, dans lesquelles 

A, B, R^, R' 2 et X ont les significations mentionn£es pr§c§- 
demment , ' 

b) ou bien on soumet I une reaction de polycondensation 
une diamine ditertiaire de formule s 




et un dirhalogenure de formule : X A X. 

On effectue par exemple la reaction de polycondensation 
selon la m£thode a) ou b) ci-dessus, dans un solvant ou dans un 
m§lange de solvants favorisant les reactions de quaternisation, 
tels que I'eau, la dim£thyl-formamide, l'ac£tonitrile, les alcools 
inf§rieurs r notamment les alcools inf£rieurs, comme le methanol , 
etc* • - 

La temperature de reaction peut varier entre 10 et 150°C, 
et de preference entre 20 et 100°C. 

Le temps de reaction depend de la nature du solvant, des 
r§actifs de depart et du degre de polymerisation desire* 

On fait generalement r§agir les r§actifs de depart en 
quantit^s equimoieculaires , mais il est possible d'utiliser soit 
la diamine soit le di^halog§nure en l£ger exc£s, cet excSs etant 
inf§rieur a 20 % en moles. 

II est possible de regler la longueur moyenne des chaines 
en ajoutant au debut ou en cours de reaction une faible quantit§ 
(1 a 15 % en moles par rapport a l f un des r€actifs) d'un riactif 
mono f one tionnel tel qu'une amine tertiaire ou un mono~halog€nure . 
Dans ce cas, une partie au moins des groupes terminaux du polymere 
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I obtenu est constitute soit par le groupeirtent amine tertiaire 
utilise , soit par le groupement hydrocarbone du mono-halogtnurc 
Les polymeres de formule I ayant de tels groupement terminaux 
font §galement parti^ de l'objet de 1 B invention. 

On peut §galement utiliser § la place du reactif de 
depart soit un milange de diamines di-tertiaires , soit un me- 
lange de di-halog£nures r soit encore un melange de diainines 
di-tertiaires et un melange de di~halog£nures, a condition que 
le rapport des quantitis molaires totales de diamines et de di- 
halog§nures soit voisin de 1 ; 

Les diamines di-tertiaires utilis£es corame produits 
de depart dans le proced§ d£crit ci— dessus,sont connues ou peu" 
vent etre pr§par§es par application des m§thodes connues. 

Par exemple, les diamines de formule : 

>N— (CH 2 ) n N<^ 

R 'l ^3 

avec n = 3 peuvent etre obtenues par cyanoethylation d 1 amines 
secondaires 




selon Whitmore et coll. JACS £6 p. 725 (1944), reduction de 
1* amine propionitrile et methylation par la methode de 
Eschweiler - Clarke a. l 1 aide du melange formaldehyde - acide 
formique. (cf . Chem. Ber. 38, p. 880 (1905) et JACS 55 p. 4571 
(1933) . 

Les autres diamines utilis6es dans la pr§sente de- 
raande peuvent etre preparees par m§thylation selon la methode 
d§crite ci-dessus de diamines. 




elles-memes obtenues par une methode d§rivant de celle decrite 
par H»E. Pranck et coll., JACS 67 p. 882 (1945) ou bien par 
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analogie avec la methode decrite dans le brevet US n° 3 234 139. 

Bien que 1« invention ne soit pas limitSe a des polymeres 
de formule I dont le degre de polymerisation ne pourrait varier 
que dans un domaine particulier de degre s de polymerisation, 
5 les polymeres de formule I ont un poids moieculaire generale- 
ment compris entre 5.000 et 50,000 

Les polymeres de formule I sont g§n§ralement solubles 
dans au moins un des trois solvants constitues par l'eau, 
l'ethanol ou un melange eau-ethanol. 
10 p ar evaporation de leur solution , il est possible 

d'obtenir des films , qui pr§sentent g§n€ralement une bonne 
af finite avec" les fibres keratiniques. 

lis presentent des proprietes cosmetiques interes- 
santes lorsqu f ils sont introduits dans des compositions cosme- 
15 tiques appliquees sur les .cheveux ou sur la peau et l 1 invention 
a egalement pour objet 1« utilisation comme agents cosmetiques 
des polymeres de formule !• 

La pr§sente invention a aussi pour objet des composi- 
tions cosmetiques caracteris§es par le fait gu'elles comprennent 
20 au moins un polymSre de formule I. Ces compositions cosmetiques 
comprennent g€n€ralement au moins un adjuvant habituellement 
utilise dans les compositions cosmetiques - 

Les compositions cosmetiques de 1" invention compren- 
nent des polymeres de formule I, soit 3 titre d 1 ingredient actif 
25 principal, soit a titre d'additif. 

Ces compositions cosmetiques peuvent etre presentees 
sous forme de solutions aqueuses, alcooliques ou hydroalcooliques 
(l'alcool etant notamment un alcanol inferieur tel que l'ethanol 
ou l'isopropanol) , ou sous forme de cremes, de gels, d' emulsions, 
30 ou encore sous forme d f aerosols contenant egalement un propulseur. 

Les adjuvants general ement presents dans les composi- 
tions cosmetiques de 1* invention sont par exemple les parfums, 
les colorants, les agents conservateurs, les agents sequestrants , 
les agents epaississants, etc... 
35 II convient de remarquer que .les compositions cosmeti- 

ques selon 1' invention sont aussi bien des compositions pretes 
I l'emploi que des concentres devant etre dilues avant 1" utili- 
sation. Les compositions cosmetiques de 1' invention ne sont done 
pas limitees a un domaine particulier de concentration du poly- 
40 mere de formule I. 
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Gen§ralement, dans les compositions cosmitiques de 
1 1 invention , la concentration en polymeres de formule I est 
comprise entre 0,01 et 10 % en poids, et de preference entre 
0,5 et 5%. 

Les polymdres da formule I presentent notamment des 
proprietes cosm§tiques int§ressantes lorsqu'ils sont appliques 
sur les cheveux. 

C'est ainsi que, lorsqu'ils sont appliques sur la 
chevelure, soit seuls, soit avec d'autres substances actives a 
1" occasion d f un traitement tel que shaiipooing, teinture, mises 
en plis, etc., ils am^liorent sensiblement les qualitis des 
cheveux. 

Par exemple ils favorisent le traitement et facili- 
tent le dSmelage des cheveux mouill§s. Meme £ forte concentra- 
tion, ils ne confSrent pas au cheveux mouill§s un toucher gluant. 

Contrairement aux agents cationiques usuels, ils 
n f alourdissent pas les cheveux sees, et facilitent done les 
coiffures gonflantes. Ils conf£rent aux cheveux sees des 
qualit§s de nervosity et un aspect brillant. 

Ils contribuent efficacement S Sliminer les d^fauts 
des cheveux sensibilises par des traitements tels que decolo- 
rations, pennanentes, ou teintures. On salt en effet que les 
cheveux sensibilises sont souvent sees, ternes et rugueux, et 
difficiles a d§meler et a coiffer. 

lis pr€sentent en particulier un grand interet lors- 
qu'ils sont utilises comme agents de prStraitement, notamment 
avant un shampooing anionique, et /ou non ionique, ou avant 
une coloration d 1 oxidation elle-meme suivie d f un shampooing 
anionique et/ou non ionique. Les cheveux sont alors particu- 
liSrement faciles 3 demeler et ont un toucher tres doux. 

Ils sont €galement utilisables comme agents de pr§- 
traitement dans d'autres operations de traitement des cheveux, 
par exemple les traitements de permanente. 

Les polymeres de formule I sont utilisables dans les 
compositions cosm§tiques pour cheveux selon l 1 invention, soit 
titre d'additif, soit I titre d\ingr§dient actif principal, 
dans des lotions de mise en plis, des lotions traitantes r des 
cremes ou des gels coif f ants, soit encore § titre d'additif 
dans des compositions de shampooings, de mise en plis, de per- 
manentes, de teintures, de lotions restructurantes, de lotions 
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trait antes anti-s§borrheiques , ou de laques pour cheveux. 

Ces compositions cosmetiques pour cheveux, peuvent 
etre notamment : 

a) des compositions traitantes comportant, a titre 
d' ingredient actif, au moins un polymere de formule I en 
solution aqueuse ou hydroalcoolique. Elles peuvent etre 
presentees dans des flacons pulverlsateurs, notamment des 
bombes aerosol. 

Le pH de ces lotions est voisin de la neutrality et 
peut varier par exemple de 6 a 8. On peut f si nicessaire, por- 
ter le pH a" la valeur desiree, en ajoutant soit un acide concne 
l'acide citrique, soit une base, notamment une alcanolamine 
comme la mono-ethanolamine ou triethanolamine. 

Pour traiter les cheveux a I'aide d*une telle lotion, 
on applique ladite lotion sur les cheveux mouilles, laisse 
agir pendant 3 a 15 minutes, puis rince les cheveux. 

On peut ensuite proc§der, si desire, I une mise en 
plis classique ; 

b) des shampooings comprenant au moins un polymere 
de formule I et un detergent. De preference, le detergent est 
un detergent cationique ou non ionique. 

Les detergents cationiques sont notamment des ammonium- 
quaternaires a longue chaine, des esters d'acides gras et 
d'amino-alcools ou des amines polyethers. 

Les detergents non ioniques sont notamment les esters 
de polyols et de sucres, les produits de condensation de l'oxyde 
d'ethylene sur les corps gras, sur les alcoy Is -phenols a longue 
chaine, sur les mercaptans a longue chaine ou sur les amides 
a longue chaine et les polyethers d'alcool gras polyhydroxyies et 
les alcools gras polyglyc§roies . 

Ces compositions sous forme de shampooings peuvent 
egalement contenir divers adjuvants tels que par exemple des 
parfums, des colorants, des conservateurs , des agents epaissis- 
sants, des agents stabilisateurs de mousse, des agents adoucis- 
sants, ou encore une ou plusieurs resines cosmetiques ; dans le 
cas oil le colorant est un colorant d'oxydation, la composition 
peut etre presentee en deux parties a melanger au moment de 
l f emploi; la deuxieme partie etant de l'eau oxygenee. 

c) des lotions de mises en plis, notamment pour che- 
veux sensibilises, comprenant au moins un polymere de formule I 
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en solution aqueuse, alcoolique ou hydroalcoolique. 

Elles peuvent contenir en outre une ou plusieurs 
autres resines cosmetiques notamment des homopolymeres ou co- 
polymeres vinyliques comme par exemple la polyvinylpyrrolidone/ 
des copolymdres de polyvinylpyrrolidone et d f ac§tate de vinyle r 
les copolym§res d*acide crotonique et d 1 acetate de vinyle,etc. . . 

Le pH de ces lotions de mises en plis varie -genera- 
lenient entre 4,5 et 7,5. On peut modifier le pH si desiri, par 
exemple par addition d'une alcanolamine comme la mono-ethanola- 
mine ou la triethanolamine i 

d) des compositions de teinture pour cheveux compren- 
nant au moins un polym§re de formule I un agent colorant et un 
support . 

Le support est de pr§f§rence choisi de fagon § consti- 
tuer une cr§me ou un gel. 

Dans le cas d'une coloration d'oxydation, -la composi- 
tion de teinture peut etre conditionnee en deux parties, la 
deuxi§me partie etant de l'eau oxygene*e. Les deux parties sont 
melang^es au moment de I'emploi. 

e) des laques pour cheveux comprenant une solution 
alcoolique ou hydroalcoolique d'une rSsine cosmetique usuelle 
pour laques * et au moins un polymere de formule I cette solu- 
tion €taht placie dans une bombe a§rosol et melangee a un pro- 
pulseur. 

On peut par exeinple obtenir une laque aerosol selon 
1* invention en ajoutant la resine cosmetique usuelle et le 
polymere de formule I au melange d'un alcool aliphatique anhydre 
tel que I'Sthanol ou l 1 isopropanol et d'un propulseur ou d'un 
melange de propulseurs liqu§fi§s tels que les hydrocarbures 
halogen€s, du type trichlorofluorom^ thane ou dichlorodifluorom§- 
thane - 

Bien entendu, il est possible d r ajouter S ces laques 
pour cheveux selon 1* invention des adjuvants tels que des colo- 
rants, des agents plastifiants ou tout autre adjuvant usuel ; 

f) des lotions traitantes et notamment des lotions 
traitantes restructurantes comprenant au moins un agent ayant 
des propri£t§s de restructuration du cheveux et au moins un 
polymere de formule I. 

Les agents de restructuration utilisables dans de 
telles lotions sont par exemple les derives methylolis dScrits 
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dans les brevets frangais de la demanderesse n° 1 519 979, 
1 519 980, 1 519 981, 1 519 982 et 1 527 085. 

g) des compositions de pretraitement presentees no- 
tainment sous forme de solutions aqueuses ou hydroalcooliques, 
5 eventuellement en flacon aerosol, ou sous forme de creraes ou 
de gels, ces compositions de pretraitement etant destinies a 
etre appliqu^es sur les cheveux avant un shampooing, notamment 
avant un shampooing anionique et/ou non ionique, ayant une 
coloration d'oxydation suivie d'un shampooing anionique et/ou non 
10 ionique ou encore avant un traitement de permanente. 

Bans ces compositions de pretraitement, le polymere 
de formuie I constitue 1* ingredient actif prbprement dit, et 
sa concentration varie generalement de 0,1 I 10 l f en parti- 
culier de 0,2 a 5 % en poids- Le pH de ces compositions varie 
15 generalement entre 3 et 9 environ. 

Les compositions de pretraitement peuvent contenir 
divers adjuvants (par exemple des resines) , habituellement 
utilises dans les compositions cosmetiques pour cheveux, des 
modificateurs de pH (par exemple des aminoalcools tels que la 
20 monoethanolamine) , etc-.., corome cela est indique pour les 
compositions du paragraphe a) ci-dessus. 

Les polymeres de 1* invention presentent egalement 
des proprietes cosmetiques interessantes lorsqu'ils sont 
appliques sur la peau. 
25 En particulier,il*s conferent a la peau une douceur 

appreciable au toucher. 

Ces proprietes les rendent utilisables dans des com- 
positions cosmetiques pour la peau. 

En outre, ces compositions pour la peau comprennent 
30 generalement au moins un adjuvant habituellement utilise dans 
les compositions cosmetiques pour la peau. 

Ces compositions cosmetiques pour la peau, qui font 
egalement partie de 1' invention, sont presentees par exemple 
sous forme de cremes, de gels, d' emulsions ou de solutions 
35- aqueuses r alcool-iques ou hydroalcooliques . 

Les adjuvants generalement presents dans ces composi- 
tions cosmetiques sont par exemple des parfums, des colorants, 
3es agents conservateurs, des agents sequestrants, des agents 
emulsionnants # des agents epaississants, etc... 
40 Ces compositions pour la peau constituent notamment 



11 



2316271 



des cremes ou lotions traitantes pour les mains ou le visage, 
des cremes anti-solaires , des cremes teinteas, des laits dema- 
quillants d'huiles ou de liquides moussants pour bains , ou 
encore dans des preparations desodorisantes. 

Ces compositions sont preparees selon les methodes 

usuelles. 

Par exemple , pour obtenir une creme , on peut. emul- 
sionner une phase aqueuse contenant en solution le polymere at 
eventuellement d'autres ingredients ou adjuvants et une phase 
huileuse. 

La phase huileuse peut etre constitute par divers 
produits tels que I'huile de paraffine, l f huile de vaseline, 
I'huile d'amande douce, l*huile d'avocat, I'huile d'olive, des 
esters d'acides gras comme le monosterate de glyceryle, 
les palmitates d'ethyle ou d'isopropyle, les myristates d f alkyle 
tels que les myristates de propyle, de butyle ou de cetyle. On 
peut en outre ajouter des alcools gras comme l'alcool c€tylique 
ou des cires telles que par exemple la cire d'abeille. 

Les polymeres de I'inventior peuvent etre presents 
dans des compositions cosmetiques pour la peau soit S titre 
d'additif, soit a titre d' ingredient actif principal dans des 
cremes ou lotions traitantes pour les mains ou le visaqe, soit 
encore S titre d'additif dans des compositions de cremes anti- 
solaires, de cremes teintees, de laits demaquillants, de liquides 
moussants pour bains, etc.... 

La presente invention a en particulier pour objet des 
compositions cosmetiques telles que definies ci-dessus, compre- 
nant au moins I'un quelconque des polymeres de formule I decrits 
ci-apres dans les exeraples 1 a 20. 

L f invention a en outre pour objet un proc§de de trai- 
tement cosmetique caract§ris§ par le fait que l f on applique sur 
les cheveux ou sur la peau au moins un polymere de formule I a 
l f aide d'une composition cosmetique a base de polymere I telle 

que d£finie ci-dessus. 

Lespolymeres de formule I possedent d'autres proprietes 
interessantes, notamment des proprietes germicides, en particu- 
lier bactericides et fongicides. lis ont egalement des proprietes 

tensio-actives . 

Leurs proprietes germicides, tensio-actives ou filmo- 
genes les rendent utilisables notamment comme agents de conser- 
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vation, par exemple dans les produits cosmetiques. 

Les exemples suivants illustrent 1' invention sans 
toutefois la limiter. 
EXEMPLE 1 

On ajpute 202 g (1 mole) de dibromo-1,3 propane a une 
solution de 326,6 g (1 mole) de N-dodecyl N, N 1 , N'-trimethyl 
diamino-1,6 hexane dans 2 litres de methanol. On chauffa 60 
heures a reflux et concentre a sec sous pression reduite. Le 
residu est lav§ a l f §ther, essorS et sech§ sous pression reduite 
en presence de ? 2 °5 9 Le P 01 ^^ 3 ^ obtenu contient 29,1 % de Br-. 
II est soluble dans l'eau et dans l'ethanol. 
EXEMPLE 2 

On ajoute 215 g (1 mole) de dibromo-1,4 butane a une 
solution de 214 f 4 g (I mole) au N, N-dibutyl N, N 1 - dimethyl 
diaraino-1,3 propane dans 1,5 litre de methanol. On chauffe a 
reflux pendant 100 heures et concentre a sec sous pression 
reduite. Le residu est lave a l 1 ether, essore et seche sous 
pression reduite en pr§sence de P 2 °5' Le P 01 ^® 3 ^ obtenu contient 
30,9 % de Br- ; il est soluble dans l'eau et dans l'Sthanol. 

La preparation d'autres polymSres quaternises de for- 
mule I, ainsi que' 1' indication de leurs caracteristiques de solu- 
bility sont resumies dans le tableau suivant. Dans tous ces 
exemples, la methode de preparation est la mSthode a) dSfinie 
ci-dessus. 
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:Ex 
:K° 




j R' 2 


: A 


: £ 


:X : 


: Soluble dans : 


*:3 


: CgK 17 


: CH 3 


i(CH 2 ) 3 


; (ch 2 ) 6 


:Bt 


,Eau ethanol : 


U 


; C 8 H 17 


: CH 3 


!(ch 2 ) 3 


:CH 2\V // CH 2 
: v; J . 


:Er! 


Eau ethanol : 


i "-' 


: CgH 17 


: CH, 


i(CK 2 ) 


iCH* CH — CH- . 

: I 

: OH 


:C1: 


Eau ethanol : 




: c 8 H i7 


\ CH 3 


|(CH 2 ) 6 


j (CH 2 ) 4 ': 


:Br! 


Eau ethanol : 


^7 ■ 


: c 8 H i7 . 


: CH 3 


|(CK 2 ) i0 : 


i(CH 2 ) 2 -0-(CH2^i 


:Br: 


►Eau ethanol . : 




: C 12 H 25 • 


; ch 3 ; 


i(CH 2 ) 3 


• <ch 2 ) 6 ; 


Br: 


Eau Ethanol : 




' ^12^25 : 


: CH, : 

> -2 « 


(CH 2 ) 10 : 


(ch 2 ) u '. 

i t 


Br! 


Eau ethanol : 


:10: 


' C 12 H 25 : 


: CH, : 


(ch 2 ) ' 


CH~— CH— CH-, : 
- 1 d : 
OH : 


Br; 


Eau ethanol : 




; °3 H 7 j 


: C 3 H 7 : 


.(ch 2 ) 3 


: (CK 2 )g i 


Br: 


Eau ethanol 


:12: 


• c 3 h ; 


c 3 h 7 ; 


(CH ? ), ' 


;CH 2-0~ CE 2 

: 


Br: 


Eau ethanol : 


:*13i 


c 3 h 7 ; 


!c 3 h 7 ! 


(CH ? ), 


: CH5— CE— CH- : 

2 1 - : 

: OH : 


Br: 


Eau ethanol : 


•ill: 


°u E 9 ; 


c u H 9 : 


(ch 2 ) 3 \ 


• < CH 2>6 : 


:Br: 


.Eau ethanol : 


:15^ 


c 4 h 9 ; 


c 4 h 9 ; 


(CH 2 ) 3 : 


CH5-CH— CH-, 

: oh : 


:C1: 


Eau gthanol 


':16\ 


CgH „ : 


CgH 17 : 


(CH 2 ) 6 ' 


(CH P ), ! 


.Br! 


Eau ethanol : 


:17: 


C 8 H 1? : 


c 8 H i7; 


(ch 2 ) 6 


(CH 2 J„ : 


Br: 


Eau ethanol : 


:18: 


C 2 H : 


C 2 H : 


(CH p K 


. CH5— CK— CHp 
OH 


CI: 


Eau ethanol : 


:19: 


Cyclo- : 
.hexylo : 


. CH 3 : 


(CH 2 J 3 


: (CH 2 > 4 


3r: 


Eau ethanol 4 


:20; 


Bensyle: 


. CH 3 ' 


r(CH 2 ) 3 




Br: 


Eau ethanol : 
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CiXEMPLE 
N° 


1 


o T 

2 


A 


±5 


v 

A 


bOluDie QaTlS 




21 


C 2 H 5 


C 2 H 5 


/ ATT \ 

(CH 2 ) 3 


(CH 2 ) 4 


Br 


eau, §thanol 


5 


22 


C 2 H 5 


C 2 H 5 

Z J 


(CH_), 
z o 


< CH 2 ) 6 


•Br 


eau, ethanol 




23 


C 4 H 9 


CH 3 




(CH 2 ) 4 


Br 


• 

eau, ethanol 




24 


C 3 H 7 


CH 3 


(CH 2 > 3 


(CH 2 ) 4 


Br 


eau, ethanol 


10 


















o c 
ZD 


C 16 H 33 


CH 3 


2 3 


(CH 2 J 4 


Br 








c 16 33 




(ca 2 ; 3 


^ tt 2 ; 6 


Br 


pari _ ft than ol 


15 


27 


18 37 


3 


(CH->)-> 


(CIU) fi 
z o 


Br 


eau-£thanol, 
€thanol 




28 


C 18 ? 37 


CH 3 


(CH 2 ) 3 


(Cfl 2 J 4 


Ol 


o ^ ii — pfhannl 

ethanol 


20 


29 


£CH 2 ) 2 -( 


3- (CH 2 ) 2 


(CH 2 ) 3 


< CH 2>6 


Br 


eau, 

eau-§thanol 




30 


(CH. 2 ) 2 -0-{CH 2 )2 


(CH 2 ) 3 


(CH 2 ) 4 


Br 


eau, 

eau-ethanol 


0* 


31 


(CH 2 ) 2 -< 


D-(CH 2 ) 2 


(CH 2 ) 3 


CH 2 -CHOH-CH 2 


CI 


eau, 

eau-ethanol 
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EXEMPLES DE COMPOSITIONS 

EXEMPLE A 

SHAMPOOING COLORANT 

- Nonylphenol polyoxyethylene 

( a 4 moles d'oxyde d 1 ethylene) 25 g 

- Nonylph§nol polyoxyethylene 

( a 9 moles d'oxyde d f ethylene) ....... . . 23 

- Compose de I'exemple 8 . 4 

- Alcool ethylique a 96 % - 7 

- Propylene glycol 14 

- Amoniaque 2 22° B§ ? . 10 ml 

COLORANTS : 

- Sulfate de m. diaminoanisol. ....... 0/030 g 

- Resorcine 0,400 

- m. aminophenol base . 0,150 

- p. aminophenol base . ... • • • - 0,087 

- Nitro p* phenylSne diamine • 1,000 

- Trilon B {acide ethylene diamine tetraacitique 3,000 

- Bisulfite de sodium d = 1,32 . 1,200 



On melange dans un bol 50 g de cette formule avec la 
meme quantite d'eau oxygenee I 20 volumes et on applique sur 
cheveux le gel obtenu avec un pinceau. 

On laisse poser 30 minutes et on rince. 

Le cheveu se d£ra£le facilement, le toucher est soyeux. 
On fait la mise en plis et l'on sdche. 

Le cheveu est brillant, nerveux, il a du corps (du volu- 
me), le toucher est soyeux et le dimelage facile. 

Sur un fond brun on obtient une nuance chatain. 

On obtient le meme r€sultat en remplagant le compose 
de 1'exemple 8 par 3 g du compost de l^xemple 2. 

EXEMPLE B 

SHAMPOOING COLORANT 

- Nonylphenol polyoxyethylene a 
4 moles d'oxyde d' ethylene - 

- Nonylphenol a 9 moles d'oxyde d'oxyde d' ethylene. . . 

- Compose de 1'exemple 3* 

- Alcool ethylique a 96 % 

- Propylene glycol • -• 

- Amoniaque a 22° Be 



25 g 
23 
5 
7 
14 

10 ml 
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COLORAKTS •; 

- Sulfate de m.diaminoanisol 0,030 g 

- Resorcine 0,400 

- m. aminoph£nol base 0,150 

- p. aminoph§nol base 0,087 

- Nitro p. ph§nylene diamine >.... 1,000 

- Trilon B 3,000 

- Bisulfite de sodium d = 1,32 1,200 

- Eau q.s.p 100,000 



On melange dans un bol 50 g de cette formule avec la 
meme quantite d'eau oxygen^e a* 20 volumes et on applique sur 
cheveux le gel obtenu avec un pinceau. 

On laisse poser 30 minutes et on rince. 

Le cheveu se demele facilement, le toucher est soyeux. 
On fait la raise en plis et l'on seche. 

lie cheveu est brillant , nerveux, il a du corps (du 
volume) , le toucher est soyeux et le d€melage facile. 

Sur un fond brun on obtient une nuance chatain. 

On obtient le meme resultat en remplasant le compose 
de l'exemple 3. par 4 g du compose de l f exemple 1. 

EXEMPLE C 

SUPPORT DE- TEINTURE CREME (Coloration d'oxydation ) 



- Alcool c§thyl stearylique. * 22 g 

- Diethanolamide oleique 5 

- C€tyl st€aryl sulfate de sodium ♦ 4 

- Compose de l'exemple 12 6 

- Amoniaque a 22° Be 12 ml 

COLORANTS : 

- Sulfate de m. diamine anisol 0,048 g 

- Resorcine 0,420 

- m. aminoph§nol base 0,150 

- Nitro. p. ph§nylene diamine 0,085 

- p. toluylene diamine 0,004 

- Trilon B. • 1,000 

- Bisulfite de sodium d = 1,32 1,200 

- Eau q-s.p. 100,000 



On melange 30 g de cette formule avec 45 g d'eau oxygenee 
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a 20 volumes, on obtient une' creme lisse, consistante, agreable 
a l f application et qui adhere bien aux cheveux. 

Apres 30 minutes de pose, on rince et on s§che. 

Sur cheveux 1 100 % blancs on obtient un blond. 
5 Le d§melage des cheveux mouill§s et sees est facile. 

Aspect brillant .des cheveux, toucher agreable et soyeux. 

On obtient le meme r§sultat en remplagant le G.l 775 
compose de I'exemple 12 par l 8 un des produits suivants -i 

- 6 g du compos§ de l'exemple 4,. ou 
10 - 6 g du compos§ de 1'exemple 5. 

EXEMPLE D 

LOTION TRAITANTE (Application avec rin?age) 

On applique sur cheveux mouillis et propres 30 ml de 
15 la solution suivante t 

- Coraposg de I'exemple 9 • 5 g 

- Monoethanolamine q.s... P H 7/5 g 

100 ml 



20 



- Eau q.s. p. 



On laisse poser 5 minutes et l'on rince. 

Les cheveux ont un toucher doux et se demelent facile- 



ment. 

On fait la mise en plis et I'on seche. 
Les cheveux sees se d&nelent facileinent, ils sont 
25 brillants, nerveux r et ont du corps. 

On obtient le meme resultat en remplagant le compose 
de 1'exemple 9 par I'un des produits suivants : 

- 4 g du compost de l , exentple 6, ou 

- 6 g du compos£ de 1'exemple 15. 

30 

EXEMPLE E 

LOTIONS DE MISE EN PLIS POUR C HEVEUX SENSIBILISES 
^ On prepare une solution alcoolique avec : 

. ^ 1,5 g 

- Polyvinyl pyrrolidone . . . • 

35 - Composi de l^xemple 7 ' 

100 ml 

- Alcool §thylique q.s * 

On applique sur les cheveux. On fait la mise en plis. 

On s£che. 

40 Les cheveux sont durcis et plastifiSs. 
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lis sont brillants et ont du volume ;le toucher est 
soyeux et le demelage facile. 

On obtient le meme resultat en remplacant le compose 
de 1' exemple 7 par 2 g du compost de l f exemple 14. 

5 

EXEMPLE F 

LOTION STRUCTURANTE (Application avec rincage) 
On melange avant utilisation : 

2 g de dim§thylol ethylene thiour§e ayec 25 ml 
10 d'une solution contenant : 

- Compose de 1 'exemple 10 5 g 

- Acide chlorhydrique q.s pH 2,5 

- Eau q.s. p. 100 ml 

15 On applique le melange sur cheveux lav§s et essor^s. 

On laisse poser 10 minutes et l f on rince. 
Le dimelage est facile, les cheveux ont un toucher 
doux (soyeux) . 

On fait la mise en plis et l'on seche sous casque. 
20 Les cheveux sees se d§melent facilement, ils sont 

brillants, nerveux et ont du corps (du volume) . 

On obtient le meme resultat en remplacant le compos§ 
de 1* exemple 10 par l*un des produits suivants : 
- 4 g du compose de l'exemple 11 
25 - 4,5 g du compost de l r exemple 13. 

EXEMPLE G 

LOTION STRUCTURANTE (Application sans ringage) 
On melange avant utilisation : 
30 0,3 g de dimethylol £thyl§ne thiouree avec 25 ml 

d'une solution contenant : 

- compose de 1' exemple 16 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s pH 2,8 

- Eau q.s.p 100 ml 

35 

On applique le melange sur cheveux lav§s et essorSs 
avant de proceder a la mise en plis. 

Les cheveux se demelent facilement, le toucher est 

soyeux. 

40 On fait la mise en plis et l f on seche. 
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Les cheveux sont brillants, nerveux r ils one du corps 
(du volume)', le toucher est soyeux, le d§melage facile. 

On obtient le meme resultat en remplagant le compose 
de I'exemple 16 par 0,6 g du compos§ de I'exemple 17. 



5 

EXEMPLE H 

SHAMPOOING COLORANT 

- Nonylphenol polyoxyethyl§n§ 

( a 4 moles d f oxyde d 1 ethylene) t 25 g 

10 - Nonylph§nol polyoxy ethyl en§ 

( a 9 moles d'oxyde d'ethylene) 23 

- Compos§ ae I'exemple 22 . 4 

- Alcool ithylique § 96 %. . . 7 

Propylene glycol ♦ . . • 14 

15 - Amoniaque. a 22° B€.' 10 ml 

COLORANTS : 

- Sulfate de m. diamlnoanisol •« 0,030 g 

- R§sorcine . . 0,400 

20 - m. aminophSnol base « . . 0,150 

- p . aminoph§nol base . . 0,087 

- Nitro p. phinyldne diamine 1,000 

- Trilon B 3,000 

- Bisulfite de sodium d = 1,32 1,200 

25 - Eau q.s.p ♦ 100,000 



On m§lange dans un bol 50 g de cette formule avec la 
meme quantite d'eau oxyg§n§e a 20 volumes et on applique sur 
cheveux le gel obtenu avec un pinceau. 
30 On laisse poser 30 minutes et on rince. 

Le cheveu se.d§mele facilement, le toucher est soyeux. 
On fait la mise en plis et l'on s§che. 

Le cheveu est brillant, nerveux, il a du corps (du 
volume) , le toucher est soyeux et le d§melage facile. 
35 Sur un fond brun on obtient une nuance chatain. 

On obtient le meme resultat ■ en remplagant le compose 
de l'exemple 22 par 3 g du composS des exemples 23, 24, 30 ou 31. 
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EXAMPLE I 

SUPPORT PS TBINTURE CREM5 {coloration d ' oxydation) 



- Alcool cetyl stearylique — . 22 g 

- Diethanolamide ol§ique 5 

5 - Cetyl stearyl sulfate de sodium 4 

- Compos§ de 1'exemple 29 . . 6 

- Amoniaque S 22° B£ 12 ml 

COLORANTS : 

10 - Sulfate de m. diaraino anisol . .. 0/048 g 

- R£sorcine 0 r 420 

- m. aminoph^nol base 0,150 

- Nitro p. ph§nylene diamine 0,085 

- p. toluylene diamine 0 f 004 

15 - Trilon B 1,000 

- Bisulfite de sodium d = 1,32 1,200 

- Eau q.s.p 100,000 



On melange 30 g de cette formule avec 45 g d'eau 
20 oxyg§n£e a 20 volumes, on obtient une creme lisse, consistante, 
agreable a 1* application et qui adhere bien aux cheveux. 

Aprds 30 minutes de pose, on rince et on seche. 
Sur cheveux a 100 % blancs on obtient un blond. 
Le demelage des cheveux mouill§s et sees est facile. 
25 Aspect brillant des cheveux, toucher agreable et soyeux. 

On obtient le meme resultat en remplagant le 
compose de 1'exemple 29 par l r un des produits suivants : 
- 6 g du compost de 1'exemple 21 ou 22. 

30 EXEMPLE J 

LOTIONS DE MISE EN PLIS POUR CHEVEUX SENSIBILISES 

On prepare une solution alcoolique avec : 

- Polyvinylpyrrolidone * 1 / 5 g 

- Compos€ de 1'exemple 24 • 

35 - Alcool §thylique q.s 10 0 m 

On applique sur les cheveux. On fait la mise en plis. 

On seche. 

Les cheveux sont durcis et plastifies. 
lis sont brillants et ont du volune ; le toucher est 
40 soyeux et le demelage facile. 
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On obtient le meme resultat en remplagant le compose 
de 1 B exemple 24 par 2 g du compose de l f exemple 21.. 

EXEMPLE K 

5 LOTION STRUOTUR&NTE (Application avec ringage) 
On melange avant utilisation: 

2 g de dim§thylol §thyl&ne thiouree avec 25 ml d'une 



solution contenant : 

- ComposS de l'exemple 27... 5 g 

10 - Acide chlorhydrique q.s pH 2 f 5 

- Eau q.s.p • • 100 ml 



On applique le melange sur cheveux laves et essor§s. 

On laisse poser 10 minutes et I 1 on rince. 

Le d§melage est facile, les cheveux ont un toucher 
15 doux (soyeux) « 

On fait la mise en plis et I 1 on seche sous casque. 

Les cheveux sees se demelent facilement, lis sont 
brillants, nerveux et ont du corps (du volume). 

On obtient le meme resultat en remplagant le compos § 
20 de 1' exemple 27 par l*un des prodiiits suivants t 

- 4 g du compost de l f exemple 22 

- 4,5 g du compost de l f exemple 28 

EXEMPLE L 

25 LOTION STRUCOTRANTE (Application sans ringage). 

On melange avant utilisation : 

0,3 g de dimethylol ethyline thiouree avec 25 ml d f une 



solution contenant : 

- Compost de 1 1 exemple 25.... 0,5 g 

30 - Acide phosphorique q.s... pH 2,8 

- Eau q.s.p i00 ml 



On applique le melange sur cheveux laves et es sores 
avant de proceder i la mise en plis. 

Les cheveux se d€melent facilement, le toucher est 

35 soyeux. 

On fait la mise en plis et I 1 on s&che- 
Les cheveux sont brillants, nerveux, ils ont du corps 
(du volume) , le toucher est soyeux, le demelage facile. 

On obtient le meme resultat en remplagant le compose 
40 de l f exemple 25 par 0,6 g du composS de I 1 exemple 26. 
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EXSMPLE M 

COMPOSITION Eg ^RE-SHAMPOOING 

On applique sur cheveux sales et sees 10 g de la 
solution suivante : 

- Compose d e I'exemple 22 .. 2 g 

- Monoethanolamine q.s.p pH 7 

3 

- Eau q.s.p . . 100cm 

Apres deux minutes de temps de pause, on effectue un 

shampooing anionique classigue en deux temps, 

EXEMPLE N 

COMPOSITION DE PRE -SHAMPOOING 

- Composi de l'exemple 22 . 2 g 

- Monoithanolamine q.s.p pH 7 

15 - Eau q.s.p 100 g 

On applique sur cheveux sees et sales 10 g de cette 
composition. 

Aprils 2 minutes de temps de pause, on effectue un 
shampooing anionique classique. 
20 Les cheveux sont faciles a demeler et ont un toucher 

doux, aussi bien a l ? etat mouille qu'aprds sechage. 

On obtient des r§sultats analogues en remplagant le 
compose de l'exemple 22 par les composes des exemples 25 a 31. 

Des compositions analogues de pr§-shampooing ont et§ 
25 prepar^es sous forme de bombes aerosols avec les memes composes. 
On peut proc§der, a titre d'exemple, de la fagon suivante : 

On prepare- la solution suivante : 

- Compose de l'exemple 22. 8 g 

- Monoethanolamine q;s.p pH 7 

30 - Eau q.s.p... • 100 9 

On introduit 25 g de cette .solution dans un flacon pour 

aerosol, puis on introduit de 1' azote jusqu'S obtention d f une 

2 

pression de 5 kg/cm . 

A I'aide de la bombe a§rosol ainsi obtenue, on impregne 
35 les cheveux sees S laver, laisse pauser pendant quelques minutes, 
puis effectue un shampooing anionique classique. 
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REVEND I C A T IONS 
1. Les polyneres constitues 1 base de motifs recurrents 
de formule I 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



R' 



9 



CH. 



e 



N 



-N 



-B 



CH- 



dans laquelle : 
„ 6 



repr€sente un anion d§rivS d r un acide organique 



ou mineral ; R r 2 est un radical aliphatique ayant au maximum 20 
atomes de carbone ; 

R f x est un radical aliphatique, un radical alicyclique 
ou un radical arylaliphatique contenant au minimuia 2 

et au maximum 20 atomes de carbone j ou les restes 
R B X et R f 2 attaches a un meme atome d r azote representent ensem- 
ble , avec celui-ci, un cycle pouvant contenir un second het£- 
roatome autre que I 1 azote ; 

A repr€sente un groupement divalent de formule : 

" (CH 2 ) y - CH - (CH 2 } X - CH - (CH 2 ) t - 

dans laquelle x, y.et t sont des norabres entiers pouvant varier 
de 0 a 11 et tels que la somme (x + y + t) est sup§rieure ou 
ggale I 0 et inferieure a 18 , et E et K representent un atome 
d'hydrog§ne ou un radical aliphatique ayant mo ins de 18 atomes 

de carbone ; 

B repr§sente un groupement divalent de formule 



- CH 




CH 2 - (o,m # p) r 
- CH 2 - CHOH - CH 2 - , - (CH 2 ) n - O - ^Vn ~ ' 



ou - (CH 2 ) V - CH - ( CH 2 ) Z 



i, 



r 



(CH 2 ) u - 



D et G reprS sen tent un atome d'hydrogene ou un radical 
aliphatique ayant moins de 18 atomes de carbone , et v f z et u 
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sont des nombres entiers pouvant varier de 0 a 11, deux d'entre 
eux pouvant simultaniment etre egaux S 0 f et tels que la somme 
(v + z + u) soit superieure ou egale a 1 et inferieure a 18 , et 
tels que la somme (v + z + u) soit superieure a 1 quand la 
somme (x + y + t) est egale a 0 r et n etant un nombre entier 
egal a 2 ou 3. 

2. Polymeres selon la revendication 1, caracterises 
par le fait que X represente un ancien haloginure, R 1 ^ repre- 
sente un radical alkyle ou cycloalkyl-alkyle ayant moins de 20 . 
atomes de carbone, Tin radical cyclo-alkyle a 5 ou 6 chainons, 
ou un radical aralkyle, tel qu f un radical phenyl-alkyle, dont 
le groiipe alkyle comporte de IS 3 atomes de carbone ; les 
substituants E, K f D ou G representent un atome d'hydrogene ou 
radical alkyle ayant 1 I 17 atomes de carbone ; v, z, et u re- 
presentent des nombres pouvant varier de 1 S 5, deux d'entre 
eux pouvant etre nuls ; x, y et t representent des nombres pou- 
vant varier de 0 a 5 ; et R' 2 est un radical alkyle ayant 1 a 
20 atomes de. carbone ; ou R'j et R' 2 representent ensemble 

un radical polymSthylene pouvant coraporter un h£t§roatome 
d f oxyg£ne ou de soufre. 

3. Polymeres selon la revendication 1, caracterises 
par le fait que R* ^ est un radical alkyle ayant 2 I 18 atomes 
de carbone, R r 2 est un radical alkyle ayant de 1 a 8-atomes de 
carbone ou R , 1 et R* 2 representent ensemble le radical 

- (CH 2 ) 2 -0-(CK 2 ) 2 -jt A est un radical polymithyldne ayant 2 § 
12 atomes de carbone, eventuellement ramifie par un ou deux 
substituants alkyle ayant 1 I 12 atomes de carbone, B est un 
radical xylylidene, ou B est un radical polymethylSne ayant 3 S 
10 atomes de carbone, Eventuellement rami fie par un ou deux 
substituants alkyle ayant 1 a 12 atomes de carbone, et X est un 
atome de chlore ou de brome. 

4. Polymeres selon la revendication 1 caracterises 
par le fait qu'ils sont choisis dans le groupe constitue par 
les composes de formule I tels que : 
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: R' : 

1 


R, 2 


: A 


: B 


X 


°12 H 25 : 


CK 3 


:(CH 2 ) 6 


:(CH 2 ) 3 


Br 


C 4 H 9 


C 4 H 9 


:(CH 2 ) 3 


:(CH 2 ) 4 * : 


Br 


C 8 H 17 : 


CH 3 


:(CK 2 ) 3 


:(CH 2 ) 6 


Br 


C Q H 17 : 


CH 3 


:(CH 2 ) 3 


: p~xylylidenyle 


Br 


CgH 17 : 


CH 3 


:(CE 2 ) 3 


:-CHgCHOH-CH 2 - 


CI 


C 8 H 17 : 


CH 3 


:(CH 2 ) g 


: (CH^jj : 


Br 


C 8 H 17 1 


CH 3 


:(CH 2 ) 1Q 


:.(CH 2 ) 2 -0-(CH 2 ) 2 


Br 


C 12 H 25 : 


CH 3 


:(CK 2 ) 3 


.(CH 2 ) g 


Br - 


C 12 H 25 : 


CH 3 


:(CH 2>10 




Br 


C 12 H 25 : 


CH 3 


: (CH 2 ) 1Q 


:-C^-CHOH-CH 2 -: 


Br 


C 3 H 7 : 


S H 7 


:(CH 2 ) 3 


: (CH 2 ) 6 


Br 


C 3% : 


C 3 H ? 


:(CH 2 ) 3 


: p-xylylidenyle 


Br 


C 3 H 7 : 


C 3 H 7 


:(CH 2 ) 3 


:-CI^-CHOH-CH 2 -: 


Br 


C 4 H 9 : 


C 4 H 9 


:(CH 2 ) 3 


: (CH 2 ) g 


Br 


C 4 H 9 ' 


C 4 H 9 


:(CH 2 ) 3 


:CH2-CBDH-CH 2 .. : 


CI 


C 8 H 17 ' 


G 8 H 17 


:(CH 2 )g 


: (CH 2 ) 3 : 


Br 


8 17 * 


u 8 n 17 


• ( CH ) » 


: ( CH ) . 


Br 


C 2 H 5 : 


C 2 H 5 


:(CH 2 ) 3 


:-CH 2 -CHOH-CH 2 - 


CI 


Cyclo- ; 
hexyle 


CH 3 


: (CH 2 ) 3 


: (CH 2 ) 4 : 


Br 


Benzyle: 


CH3 


: (CH 2 ) 3 


: (CH 2 )g 


Br 
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R, l 


R> 2 


A 


B 


X 


C 2 H 5 


C 2 H 5 


(CH 2 ) 3 


(CH 2 ) 4 


Br. 


C 2 H 5 


C 2 H 5 


^3 


(CH 2 ) 6 


Br 


C 4 H 9 


CH 3 


< C V3 


(CH 2 ) 4 


Br 


C 3 H 7 


CH 3 


(CH 2 ) 3 


< CH 2>4 


Br 


C 16 H 33 


CH 3 


(CH 2 ) 3 


(CH 2 ) 4 


Br 


C 16 H 33 


CH 3 


< CH 2>3 


( CH 2 } 6 


Br 


C 18 H 37 


CH 3 


(CH 2 ) 3 


( CH 2 } 6 ' 


Br 


C 18 H 37 


CH 3 


(CH 2 ) 3 


(CH 2 ) 4 


Br 


(CH 2 ) 2 -( 


3-<CH 2 ) 2 


< CH 2 } 3 


(CH 2 } 6 


ur 


(CH 2 ) 2 -0-(CH 2 ) 2 


(CH 2 ) 3 


(CH 2 ) 4 


Br 


(CH 2 ) 2 -< 


D-(CH 2 ) 2 


(CH 2 ) 3 


CH 2 ^CHOH-CH 2 


CI 



5* Proc§d§ de preparation des polymeres tels que 
definis dans la revendication 1, caract£ris§ par le fait que : 

a) ou bien ou soumet a une r§action de polyconden- 
sation une diamine ditertiaire de formule : 




et un di-halogenure de formule X B X , dans lesquelles 

A, B f R* r R 1 9 et X ont les significations mentionnees pr€ce- 
1 2 

demment, et 

b) ou bien on soumet a une r§action de polyconden- 
sation une diamine ditertiaire de formule : 
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5 




et un di~halog§nufe de formule : X__A__x. 

6. Precede selon la revendication 5, caract§rise 
par le fait que la reaction de poly condensation est effectuee 
£ temperature comprise entre 10 et 150°C. 
1Q 7. Procede selon la revendication 5 ou la revendica- 

tion 6, caractSrise par le fait que l'on fait r£agir les reactifs 
de depart en quantit€s §quimoieculaires, ou avec un exces de 
I'un des reactifs, cet exc§s etant inf£rieur S 20 % en moles. 

8. Compositions cosmetiques, caracterisees par le 
15 fait qu'elles comprennent au mo ins un polymere quaternisi 

tel que defini dans l'une quelconque des revendications 1 a 4. 

9. Compositions cosmetiques selon la revendication 
8, caracterisees par le fait qu'elles comprennent ledit polymere 
quaternise S titre d f ingredient actif principal. 

20 .10. Compositions cosmetiques selon I'une quelconque 

des revendications 8 ou 9, caracterisees par le fait qu'elles 
comprennent en outre au moins un adjuvant habituellement utilise 
en cosmetologies 

11. Compositions cosmetiques selon I'une quelconque 
25 des revendications 8 a 10, caracterisees par le fait qu'elles 

sont presentees sous forme de solutions aqueuses, alcooliques 
ou hydroalcooliques , de crimes, de gels, d 1 emulsions, ou sous 
forme d* aerosols contenant egalement un propulseur. 

12. Compositions cosmetiques selon I'une quelconque 
30 des revendications 8 I 11, caracterisees par le fait que la 

concentration en polymere quaternise est comprise entre 0,01 

et 10 % en poids. 

13. Compositions cosmetiques selon l T une quelconque 
des revendications 8 a 12, caracterisees par le fait qu'elles 

35 constituent des compositions cosmetiques pour cheveux comprenant 
au moins un polym§re de formule I et au moins un adjuvant habi- 
tuellement utilise dans les compositions cosmetiques pour che- 
veux. 

14. Compositions cosmetiques pour cheveux selon la 
40 revendication 13, caracterisees par le fait qu'elles comprennent 
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ledit polym&re de formule I a titre d' ingredient actif prin- 
cipal. 

15 o Compositions cosm6tiques aelon I'une que Icon- 
que des revendications 13 ou 14, caract6ric€es par la fait 
5 qu'elles sont pr6sent6es sous forme de lotions de mises en 
piis, de lotions treitantes, de cr&aes ou de gels coif f ants. 

16. Conq?ositi©ns cosra&tiquee pour cheveux selon 
la revendication 14, caract6ria6es par le fait qu f elies cons- 
tituent des compositions de pr^-traitement & appliquer avant 

10 un shampooing notaioment avant un shampooing anionique et/ou 
non ionique ou avant une coloration d'osydation suivia d'un 
shampooing mionique et/ou non ionique. 

17. Compositions coa«£tiques selon l*une quel- 
conque des revindications 8 k 12, caract&risSee par la fait 

15 qu'elles constituent des compositions cosm6tiques pour la 

paau coaprenant au moins un polymfer* de formula I at au moins 
tin adjuvant habitue llement utilisfi dans das compositions cos- 
antiques pour la paau. 

18. Compositions cosa£tiques aelon la revendication 
20 17, earact*ris*es par la fait qu'ellee comprennent au woina un 

polyn&re da formula 1 4 titra d f ingredient actif principal. 

19. Compositions coamStiques pour la paau aelon la 
revindication 17 ou 1ft, caract*ri»*es par le fait qu'elles 
sont pr6sent£es sous forme de cr femes ou de lotions traitantea. 

25 20. Proc*dS de traitemant coa»6tique, principa la- 

ment caract6ris6 par le fait que l'on applique sur las cfceveux 
ou sur la peau au moins un polymer e quaternisfi de formula I h 
l*aide d'una coaqposition ooem&tiqua telle que dSfinie dans 
I s une quelconque des revendicationa 8 i 19. , 

3 0 21. Proc6d* de traitewsnt cosm£tique selon la re- 

vendication 20, caractfirisG par le fait que l'on applique sur 
les cheveux, avant un shaarpooing anionique et/ou Aon. ionique 
ou avant une coloration d'oxydation suivie d'un sha*5>ooing 
anionique et/ou non ionique, au moins un polymfere quateraia^ 

35 de forimile I I'aide d'une composition cosm6tique telle qua 
dAfinie dans la ravendication 16. 



40 

TP/176 I+Il 




